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Abstract of DE4444030 

The ground covering material, esp. for tennis 
courts, has a non-slip scattering (6) of particles 
(4) on the carpeting-type base (2) of the covering 
material (1). The particles (4) are of extruded 
plastics, with a defined cross section shape, of a 
polyolefine group and esp. polyethylene or 
polypropylene, with an elastic component and 
esp. a synthetic rubber such as EPDM. 
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Prufungsantrag gem. S 44 PatG ist gestellt 
© Bodenbelag insbesondere fur Tennisplatze 

(57) Die vorliegende Erfindung betrrfft einen Bodenbelag (1) 
fur Sportplatze, insbesondere fur Tennisplatze, bestehend 
aus einem teppichbodenartigen Basisbelag (2) und einer auf 
diesen aufgebrachten, aus einzelnen, losen Partikeln (4) 
bestehenden Rutsch-Bestreuung (6). Die Partikel (4) der 
Rutsch-Bestreuung (6) sind jeweils mit einer wettgehend 
definierten Querschnittsform und Lange aus Kunststoff 
extrudiert, wobei jeweils die Lange zumindest annahemd 
gleich einer etwa mittig Ober den Querschnitt veriaufenden 
Partikel-Breite bzw. -Hone ist. 
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Beschreibung 

Die vorliegendc Erfindung betrifft einen Bodenbelag 
fQr Sportplatzc, insbesonderc fflr Tennisplfitze, bcste- 
hend aus einem teppichbodenartigen Basisbelag und ei- 
ncr auf diesen aufgebrachten, aus einzelnen, losen Parti- 
keln bestehenden Rutsch-Bestreuung. 

Mit derartigen Bodenbelagen sollen insbesonderc in 
Tennishallen Lauf- und Rutschbedingungen erreicht 
werden, die denjenigen von ublichen Aschenplfitzen 
weitgehend entsprechen. Hierzu wird auf einen nach 
Art eines Teppichbodens verlegten Basisbelag, wie er 
beispielsweise in einer speziellen Ausftthrungsform in 
dem DE-GM 91 09 798 beschrieben ist, eine Bestreuung 
aus einzelnen Partikeln aufgebracht, durch deren grund- 15 
satzlich lose, bewegliche Anordnung ein Rutschen fihn- 
lich wie auf einem Aschenplatz moglich sein solL 

Bei bekannten Bodenbelagen der gattungsgemaBen 
Art wird als Rutsch- Bestreuung bisher ublicherweise 
ein Gummigranulat eingesetzt, welches aus einem Ma- 
terialblock — Qblicherweise aus EPDM — durch Mah- 
len hergestellt wird. Die einzelnen Partikel bzw. Granu- 
latkorner weisen dadurch vdllig unregelmaBige Formen 
und GroBen mit zerklfifteten, unebenen und "zackigen* 
Oberflachen auf. Besonders nachteilig ist hierbei, daB 
auch sehr feine Partikel (Mahlstaub) entstehen, was bei 
der Benutzung des jeweiligen Sport- bzw. Tennisplatzes 
zu einer auBerst unangenehmcn Staubbildung fuhrt. 
Das Granulat kann zwar nach dem Mahlen auf eine 



schen kommt In Verbindung mit einem Basisbelag eines 
gattungsgemaBen Bodenbelages waren solche Teilchen 
nicht geeignet 

Aus der EP-A-0 088 746 ist es bekannt, fQr einen weit- 
gehend der oben genannten EP-A-0 063 1 1 1 entspre- 
chenden Bodenbelag die Teilchen dadurch herzustellen, 
daB zunachst ein breites Materialband hergestellt wird, 
und nachfolgend werden die Teilchen jeweils als Bruch- 
teil der Bandbreite von der Vorderkante des bandformi- 
gen Teilchenmaterials mit Hilfe von "kammartigen" 
Schlagmessern abgetrennL Auch hier sollen die Teil- 
chen eine Dicke von maximal 1,0 bis 1,5 mm und dazu 
senkrecht eine groBte Dimension von maximal 5 mm 
aufweisen. 

Die DE-A-33 09 072 beschreibt einen weiteren, inso- 
fern etwa gattungsgemaBen Sportbodenbelag, als hier 
ein Gummigranulat verwendet wird, welches aber in die 
"offenfadige". aus Schlingen gebildete Oberseite eines 
als Nadelvlies ausgebiideten Basisbelages "eingebettet" 
20 sein solL Aufgrund dieser Einbettung dilrfte auch hier- 
bei das Rutsch verhalten noch nicht optimal sein. 

Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe zu- 
grunde, einen Bodenbelag der gattungsgemaBen Art so 
zu verbessern, daB er bei geringen Anschaffungs- und 
25 Wartungskosten aber einen langen Zeitraum hinweg 
gleichbleibend optimale Gebrauchseigenschaften ge- 
wahrlcistet 

Erfindungsgem&B wird dies dadurch erreicht, daB die 
Partikel der Rutsch-Bestreuung jeweils rait einer weit- 
bestimmte Kornung (KorngroBe) ausgesiebt werden, 30 gehend definierten Querschnittsform und Lange aus 



jedoch entsteht nachfolgend durch die standigen Lauf- 
und Rutschbelastungen stets neuer Staub, weil die rela- 
tiv weichen, zerklQfteten Partikel durch Reibung zer- 
mahlen (zerrieben) werden. AuBerdem gewahrleistet 
diese bekannte Rutsch-Bestreuung noch keine optima- 
len Lauf- und Rutscheigenschaften, denn die Partikel 
drOcken sich mit der Zeit in den jeweiligen Basisbelag 
hinein, so daB der Bodenbelag mit der Zeit seine Cha- 
rakteristik wesentiich verandert 



Kunststoff extrudiert sind, wobei jeweils die Lange ei- 
nerseits zumindest annahernd gleich einer etwa mittig 
flber den Querschnitt verlaufenden Partikel- Breite so- 
wie andererseits zumindest annahernd gleich einer zur 
Breite senkrechten Partikel- Hdhe ist 

Durch das Extrudieren der Partikel wird vorteilhaf- 
terweise schon bei der Hersteliung eine Staubbildung 
g&nzlich ausgeschlossen, da die Partikel zunachst als 
dunner Profilstrang mit definiertem Profilquerschnitt 



Als Basisbelag werden in Verbindung mit dem be- 40 extrudiert und dann lediglicfa auf Lange zerteilt werden. 

schnebenen Gummigranulat in der Regel Polvlies-Bela- Dies geschieht vorzugsweise durch ein rotierendes 

ge, Nadelfilze oder neuerdings auch Tufting-Belagever- Schneidmesser, so daB auch hierdurch keinerlei unge- 

we JJ det - . . wollte Kleinstpartikelbildung auftritt. Durch die weitge- 

Danlber hmaus ist es bekannt, als Rutschbeschich- hend definierte Raumform weisen die Partikel relativ 

tung einen Quarzsand zu verwenden, wobei aber vor 45 glatte Oberflachen auf, wodurch auch wfthrend des Pra- 

allem nachteilig ist, daB eine sehr groBe Menge von xiseinsatzes einer reibungsbedingten Staubbildung ent- 

Sand, und zwar mehrere kg/m 2 , erforderlich ist. AuBer- gegengewirkt wird. Hierzu ist es zudem vorteilhaft, 

dem wird hierbei mit der Zeit der Basisbelag durch Rei- wenn die Partikel zumindest anteilig aus einem Kunst- 

bung zerstdrt. Daher kann Quarzsand allenfalls in Ver- stoff der Gruppe der Polyolefine bestehen, und zwar 

bindung mit einem speziellen Kunstrasen eingesetzt 50 insbesondere aus Polyethylen (PE) oder Polypropylen 



werden, was insgesamt aber zu sehr hohen Kosten fuhrt 
Aus der EP-A-0 063 111 ist ein nicht gattungsgema- 
Ber Belag fur Sportplatze, insbesondere fQr Tennisplat- 
ze, bekannt, da hierbei auf einem festen Untergrund, wie 
Asphalt, und somit nicht auf einem teppichbodenartigen 
Basisbelag, eine lose SchQttung aufgebracht wird, wobei 
diese SchOttung aus Teilchen auf Basis eines elastischen 
Kunststoffes besteht, welche in geometrisch definierter 
Form quader-, pl&ttchen- oder schuppenfdrmig ausge- 
bildet sein sollen. Dabei sollen diese pluttchen- oder 
schuppenfermigen Teilchen eine Dicke von maximal 
1,0 mm bis 1,5 mm so wie senkrecht dazu — in der Piatt- 
chen- bzw. Schuppenebene — eine Abmessung von ma- 
ximal 5 mm aufweisen. Somit sind die Teilchen in einer 
Raumrichtung wesentiich grdBer als in der dazu senk- 
rechten Richtung. Offensichtlich soil hiermit gerade ver- 
hindert werden, daB es auf dem relativ glatten und har- 
ten Untergrund, wie Asphalt, zu einem zu starken Rut- 
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(PP). Dieses bevorzugt verwendete Material hat — im 
Gegensatz zu dem bekannten Gummigranulat — auf- 
grund langer Molekfllketten eine sehr gute Abriebfe- 
stigkeit. Die erfindungsgemaBen Partikel der Rutschbe- 
streuung gewahrleisten zudem auch durch ihre definier- 
te bzw. gut definierbare Raumform optimale Lauf- und 
Rutscheigenschaften, die durch bestimmte Auswahl der 
Parameter (Form, GroBe und/oder Material der Parti- 
kel) auch noch in einem weiten Bereich an bestimmte 
Erfordernisse angepaBt werden kdnnen. So ist insbeson- 
dere hervorzuheben, daB durch die Erfindung die M6g- 
lichkeit fQr ein kontrolliertes Gleiten weitgehend ohne 
Gefahr von unabsichtlichem Ausrutschen gegeben ist 
SchlieBlich ist bei dem verwendeten Kunststoffmaterial 
auch auf besonders einfache Weise eine genaue Farbge- 
staltung bzw. Farbanpassung mdglich. 

ErfindungsgemaB ist es zudem wesentiich, daB die 
Lange jedes Partikels etwa gleich seiner "Extrusions- 
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profilbreite" ist, wobei zudem vorteilhafterweise der 
Qucrschnitt in seinen beidcn Flachenkoordinaten im 
wescntlichcn glcich "breit" (bzw. "hoch") ausgebildet ist 
Durch diese erfindungsgemaBe AusgestaJtung wird einc 
"quasi kugelformige" Raumform dcr Partikel erreicht, 5 
was bedeutet, daB jedes Partikel in Richtung aller seiner 
drei Raumkoordinaten im wesentlichen dieselben Ab- 
messungen besitzt Beispielsweise kann es sich — je 
nach Form des Querschnittes — um WQrfel, Zylinder, 
Prismen und/oder dergleichen K.6rper handeln. Dies jo 
fflhrt gerade in Verbindung mit einem teppichbodenar- 
tigen Basisbelag zu dem angestrebten optimalen Lauf- 
und Rutschverhalten, indem die Partikel in bestimmtem 
Umfang auf dem Basisbelag praktisch rollen kSnnen, 
anstatt lediglich unter Reibung verschoben zu werden. 15 
Es tritt aber in bestimmtem Umfang auch ein "Verha- 
ken" der Partikel im Basismaterial auf, wodurch vorteil- 
hafterweise ein unerwunschtes Ansammeln der Be- 
streuung am Platzrand vermieden wird. Es bat sich zu- 
dem Oberraschenderweise gezeigt daB erfmdungsge- 20 
maB die Bestreuung dennoch sehr gute Verteileigen- 
schaften besitzt, <± h. die Partikel Iassen sich sehr gut 
mittels eines sogenannten Abziehbesens oder Abzieh- 
netzes verteilen (einfache und schnelle VergleichmaBi- 
gung der Bestreuung). Alles in allem hat die erfindungs- 25 
gem&Be Bestreuung somit vorteilhafterweise ein nahe- 
zu "sandartiges" Rutschverhalten kombiniert mit den 
Vorteilen einer guten Laufelastizitat und einer langen 
Haltbarkeit der Bestreuung und auch des Basismateri- 
als. 30 

Weitere vorteilhafte Ausgestaltungsmerkmale und 
Vorteiie der Erfindung sind in den UnteransprQchen und 
der folgenden Figurenbeschreibung enthalten, 

Anhand der Zeichnung soil nun die Erfindung bei- 
spielhaft naher erlfiutert werden. Dabei zeigen: 35 

Fig. 1 eine Perspektivansicht eines Ausschnittes aus 
einem erfindungsgemaBen Bodenbelag, 

Fig. 2 eine vergrGBerte Seitenansicht in Pfeilrichtung 
HgemaBFIg. 1, 

Fig. 3 eine vergroBerte Perspektivansicht eines ein- 40 
zelnen Partikels der erfindungsgemaBen Rutschbe- 
schichtung (Bereich III in Fig. 2) in einer bevorzugten 
Formgebung und 

Fig. 4a bis 4c jeweils einen Querschnitt in der Schnitt- 
ebene IV- IV gemaB Fig. 3, jedoch in unterschiedlichen 45 
AusfOhrungsvarianten beziiglich des Partikel-Quer- 
schnittes. 

Wie sich aus Fig. 1 und 2 jeweils ergibt, besteht ein 
erfindungsgemaBer Bodenbelag 1 aus einem teppichbo- 
denartigen Basisbelag 2 und einer auf diesen aufge- 50 
brachten, aus einzelnen, losen Partikeln 4 bestehenden 
Rutsch- Bestreuung 6. Dadurch, daB die Partikel 4 im 
wesentlichen lose, relativbeweglich auf dem Basisbelag 
2 liegen, wird eine an Aschen-Tennisplatze angenaherte 
Charakteristik des Bodenbelages 1 erreicht 55 

ErfindungsgemaB sind nun die Partikel 4 der Rutsch- 
Bestreuung 6 mit einer weitgehend definierten Form 
und GroBe aus Kunststoff extrudiert Durch die Herstel- 
lung im Extrusionsverfahren bzw. StrangpreBverfahren 
weisen somit die Partikel 4 jeweils eine genau definierte 60 
bzw. definierbare Querschnittsform (Prohlquerschnitt) 
auf. Der extrudierte Profilstrang braucht dann lediglich 
zerteilt (zerschnitten oder zerhackt) zu werden, wo- 
durch dann die Partikel 4 mit einer auch weitgehend 
definierten Lange L (vgL Fig. 3) entstehen. Die Lange L 65 
kann allerdings innerhalb einer bestimmten Toleranz 
variieren, und zwar insbesondere deshalb, weil vorzugs- 
weise das Zerteilen des Profilstranges durch ein rotie- 



rendes Schneid- bzw. Hackmesser erfolgt Hierzu kann 
der extrudierte Profilstrang zunachst beispielsweise in 
einem Wasserbad gekQhlt und dann zerteilt werden, 
oder die Partikel 4 werden unmittelbar in noch plastifi- 
ziertem Zustand des Profilstranges abgeteilt und fallen 
dann zwecks FCuhJung in ein Wasserbad. 

Es ist wesentlich, daB die Partikel 4 im Querschnitt 
genau definierbar sind. Besonders geeignet ist ein kreis- 
fdrmiger Querschnitt (s. Fig. 3), so daB dann die Partikel 
4 zylindrisch bzw. "tonnenfdrmig" ausgebildet sind. Wie 
sich aus den Fig. 4a, 4b und 4c ergibt, sind jedoch auch 
beliebige andere Querschnittsformen mdglich, bei- 
spielsweise rechteckig oder quadratisch, dreieckig oder 
sechseckig oder aber allgemein polygonal. Ebenfaiis ge- 
eignet, aber nicht dargestellt, ist ein ovaJer bzw. ellipti- 
scher Querschnitt. 

Durch bestimmte Wahi des Profilquerschnittes und 
der Lange L kann die Lauf- und Rutschcharakteristik 
des Bodenbelages 1 sehr genau ,, eingestellt , ' werden, 
denn diese ist im wesentlichen abhangig vom Rollver- 
halten der Partikel, und dieses Rollverhalten wird 
hauptsachlich — abgesehen von der Art des Basisbela- 
ges 2 — von der Raumform der Partikel 4 bestimmt. Fur 
die Einstellung der Boden-Charakteristik kann es 
zweckmaBig sein, alle Partikel 4 gleich auszubilden, oder 
aber die Bestreuung 6 besteht aus einer Mischung un- 
terschiediich ausgebildeter Partikel 4. 

Fur optimale Eigenschaften des Bodenbelages 1 wei- 
sen die Partikel 4 jeweils eine Lange L auf, die zumin- 
dest annfihernd gleich einer — etwa mittig Qber den 
Querschnitt verlaufenden — Partikel-Brehe B bzw. B' 
ist. Der Querschnitt weist dabei auch in Richtung beider 
zueinander senkrechter Flachenkoordinaten jeweils die 
gleiche Breite bzw. H6he B bzw. B' auf, so daB in Ver- 
bindung mit der ebenfaiis zumindest annahernd gleich 
groBen Lange L eine angenaherte "Kugelform" entsteht, 
was das Rollverhalten betrifft Im Falle der Fig. 3 ent- 
spricht die Breite B dem Durchmesser des im Quer- 
schnitt kreisfdrmigen Partikels 4. Bei dem in Fig. 4a dar- 
gestellten quadratischen Querschnitt entspricht die 
Breite B der Lange einer Seitenkante, wahrend die Brei- 
te B' sich aus der Diagonalen des Quadrats ergibt In 
Fig. 4b sind die Breite B als Seitenlange des Dreieck- 
Querschnittes und die Breite B' als Lange der Winkel- 
halbierenden bzw. H6he des Dreiecks dargestellt Ana- 
log ergeben sich auch bei dem in Fig. 4c dargestellt en, 
beispielhaft sechseckigen Polygonquerschnitt zwei ge- 
ringffigig unterschiedliche Breiten B und B'. Hierbei ist 
es nun besonders vorteilhaft, wenn die Lange L bzw. die 
— ja im wesentlichen gleiche — Breite B bzw. B' im 
Bereich von 0,2 mm bis 2J5 mm liegt Bevorzugt liegt 
diese Partikelgr6Be aber im Bereich von 0,2 mm bis 
1^ mm, insbesondere bei etwa 0^ mm. 

Vorzugsweise bestehen die Partikel 4 zumindest an- 
teilig aus einem Kunststoff der Gmppe der Polyolefine, 
und zwar insbesondere aus Polyethyien (PE) oder Poly- 
propylen (PP). Vor allem die Verwendung von Polyethy- 
ien ist insofern besonders vorteilhaft, als es sich hierbei 
um einen (gesundheitlich) vollig unbedenkiichen Stoff 
handelt, der ja auch fur den Lebensmittelbereich unein- 
geschr&nkt zugelassen ist Vorzugsweise ist dem Mate- 
rial eine bestimmte elastische, d. h. den Partikeln 4 eine 
gute Elastizitat verleihende, Komponente zugesetzt, 
wobei es sich bevorzugt um einen synthetischen Kau- 
tschuk (Gummi), wie EPDM, handelt Auch dieses 
Merkmal ist fur die Lauf- und Rutscheigenschaften des 
erfindungsgemaBen Bodenbelags von besonderem Vor- 
teiL In der Praxis hat sich gezeigt, daB insbesondere ein 
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Mischungsverhfiltnis von ctwa 50 : 50 (PE/PP : EPDM) 
besonders vortcilhaft ist. 

Als Material fOr die Partikcl 4 ist allcrdings auch bei- 
spielsweise Polyurethan (PU) geeignet oder ein andercs 
Material, beispielsweise auch der Gruppe der Polyene. 5 

Fur die bevorzugte Anwendung bei Tcnnisplfitzen ist 
es zudem besonders vortcilhaft, wenn das Material der 
Partikel 4 einen Antistatik-Zusatz enthalt. Derartige 
Antistauka verhindern clektrostatische Aufladungen 
und somit vorteilhafterweise dadurch bewirkte Haf- to 
tungserscheinungen. Es wird hierdurch verhindert, daB 
die Partikel 4 beispielsweise an einem Tennisball haften, 
so da£ auch vermieden wird, daB die Partikel 4 beim 
Spiel unkontrolliert durch die Luft fliegen. 

Fur den Basisbelag 2 eignet sich grundsatzlich jeder 15 
fQr diesen Zweck bekannte Teppichboden. Jedoch ist es 
in Verbindung mit den erfindungsgemaBen Partikeln 4 
der Bestreuung 6 besonders vortcilhaft, eine Tufting- 
Ware, insbesondere einen LCL-Velour (LCL — "Level 
Cut Loop"), zu verwenden. Ebenfalls sehr gut gecignet 20 
ist ein insbesondere tipsheared Scroll-Belag. Hierbei 
handelt es sich um cine Ware mit aufgeschnittenen 
Schlingen. 

AJternativ zu der bevorzugten Ausgestaltung kann 
der Basisbelag 2 auch von einem ICunstrasen-Material 25 
gebildet sein, d. h. von einem getufteten oder gewirkten 
Bandchen- Rasenmatcriai Daruber hinaus sind auch 
Polvlies- bzw. Nadelfilzbelfige gecignet, die dann bevor- 
zugt vclourig ausgcnadelt sind. Es k6nnen auch struktu- 
rierte Nadelfilz-Belage insbesondere mit Noppen-, 30 
Fischgrat- und/oder Kreisstrukturen eingesetzt werden. 
SchlieSlich ist auch cin Polvlies gem&B dem eingangs 
bereits erwahnten DE-GM 91 09 7983 grundsatzlich 
geeignet, weshalb auf diese Vorver6ffentlichung an die- 
ser S telle in vol] em Umfange Bezug genommen wird. 35 

Die Bestreuung 6 ist auf dem Basisbelag 2 mit einer 
Flfichenvertcilungsdichte angeordnet, die stark von der 
Art und Struktur des Basisbelages 2 abhangt Bei dem 
bevorzugten LCL-Velour licgt die Flachendichte der 
Partikel 4 im Bereich von ctwa 200 g/m 2 . Bei Nadelfll- 40 
zen — je nach Struktur — kann die Flachendichte auch 
bis zu 1.200 g/m 2 erreichen. 

Der erfindungsgemaBe Bodenbelag 1 eignet sich vor 
allem fur den Innenbereich in Sport- bzw. Tennishallen, 
kann jedoch durchaus auch im AuBenbereich auf Sport- 45 
und Tennisplatzen eingesetzt werden. 

Die Erfindung ist nicht auf die dargestellten und be- 
schriebenen Ausfuhrungsbeispiele beschrankt, sondern 
umfaBt auch alle im Sinne der Erfindung gleichwirken- 
den AusfQhrungen. Fcrner ist die Erfindung bislang auch 50 
noch nicht auf die im Anspruch 1 definierte Merkmals- 
kombination beschrankt, sondern kann auch durch jede 
beliebige andere Kombination von bestimmten Merk- 
malen aller insgesamt off enbarten Einzelmerkmalen de- 
finiert sein. Dies bedeutet, daB grundsatzlich praktisch 55 
jedes Einzelmerkmal des Anspruchs 1 weggelassen bzw. 
durch mindestens ein an anderer Stelle der Anmeldung 
offenbartes Einzelmerkmal ersetzt werden kann. Inso- 
fern ist der Anspruch 1 lediglich als cin erster Formulie- 
rungsversuch fUr eine Erfindung zu verstehen. 60 

PatentansprOche 

1. Bodenbelag (1) fur Sportplatze, insbesondere fur 
Tennisplatze, bestehend a us einem teppichboden- 65 
artigen Basisbelag (2) und einer auf diesen aufge- 
brachten, aus einzelnen, losen Partikeln (4) beste- 
henden Rutsch- Bestreuung (6), dadurch gekenn- 
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zeichnet, daB die Partikel (4) der Rutsch- Bestreu- 
ung W jeweils mit einer weitgehend definierten 
Querschnittsform und Lfinge (L) aus Kunststoff ex- 
trudiert sind, wobei jeweils die L&nge (L) zumindest 
annfihernd gleich einer etwa mittig Qber den Quer- 
schnitt verlaufenden Partikel- Breite bzw. -H6he (B; 
B')ist. 

2. Bodenbelag nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die L&nge (L) bzw. die etwa gleiche 
Breite (B; BO der Partikel (4) im Bereich von 0,2 mm 
bis 1,5 mm, vorzugsweise 0,4 mm bis 0,7 mm, liegt 
und insbesondere etwa 0,5 mm betragt 

3. Bodenbelag nach Anspruch 1 oder 2, dadurch 
gekennzeichnet, daB die Partikel (4) im Querschnitt 
kreisfarmig, oval oder polygonal ausgebildet sind. 

4. Bodenbelag nach einem oder mehrercn der An- 
spruche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daB die 
Partikel (4) zumindest anteilig aus einem Kunststoff 
der Gruppe der Polyolefine bestehen, insbesondere 
aus Polyethylen (PE) oder Polypropylen (PP). 

5. Bodenbelag nach einem oder mehreren der An- 
sprQche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daB das 
Material der Partikel (4) eine elastische Kompo- 
nente, insbesondere ein syntheusches Gummi, wie 
EPDM, enthalt. 

6. Bodenbelag nach einem oder mehreren der An- 
spruche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daB das 
Material der Partikel (4) einen Antistatik-Zusatz 
enthalt 

7. Bodenbelag nach einem oder mehreren der An- 
sprflche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, daB die 
Partikel (4) der Bestreuung (6) hinsichtlich Form, 
Gr6Be und/oder Material im wesentlichen gleich 
ausgebildet sind. 

8. Bodenbelag nach einem oder mehreren der An- 
sprQche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, daB die 
Bestreuung (6) aus einer Mischung von hinsichtlich 
Form, Gr60e und/oder Material unterschiedlichen 
Partikeln (4) besteht 

9. Bodenbelag nach einem oder mehreren der An- 
spi-Qche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, daB der 
Basisbelag (2) eine Tufting- Ware, insbesondere ein 
LCL-Velour oder ein tip-sheared Scroll-Bclag, ist. 

10. Bodenbelag nach einem oder mehreren der An- 
sp ruche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, daB der 
Basisbelag (2) ein Kunstrasen- Material, daB heiBt 
ein getuftetes oder gewirktes BSndchen-Rasenma- 
terial, ist. 

1 1. Bodenbelag nach einem oder mehreren der An- 
sprflche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, daB der 
Basisbelag (2) ein insbesondere velourig ausgena- 
delter Polvlies- bzw. Nadelfilz-Belag ist. 
1Z Bodenbelag nach einem oder mehreren der An- 
sprGche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, daB der 
Basisbelag (2) ein strukturierter Nadelfilz-Belag 
insbesondere mit Noppenstrukturen, Fischgrats- 
trukturen und/oder Kreisstrukturen ist. 
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